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Eatentanspruche 

1. Gold- und palladiumhaltige Dentallot-Legierung auf Silber- 
basis, dadurch gekeimzeichnet,' dass sie aus 50 bis 85 Ge- 
wichts-S6 Silber, 6 bis 15 Gewichts-jS Gold, 0,1 bis 7 
Gewiclits-?5 Palladium , 5 bis 20 Gewicbts-% Eiipfer und 

1 bis 8 Gewichts-^ Indium bestebt. 

2. Dentallot-Legierung nacb Ansprucb 1, dadiircli gekennzeichnet, 
dass sie bis za 6 Gewichts-?^ Zinn enthalt. 

3. Dentallot-Legierung nacb Ansprucb 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie aus 69 Gewichts-% Silber, 12,1 Gewiclits-% Gold, 
4,1 Gewic Palladium, 11 Ge\ticlits-56 Eapfer und 

3,8 Gewichts-^ Indium bestebt. 

4. Dentallot-Legierung nacb den inspriichen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie aus 69 Gewichts-% Silber, 10,2 

. Gewichts-% Gold, 1 Gewichts-% Palladium, 11 Gewichts-% 
Kupfer, 5,9 Gewichts-% Indium und 2,9 Gewichts-% Zinn be- 
steht t 
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Hanau, den 27. August 1976 
PA-Pr/W 



V. C. Heraeus GmbH, Hanau (Main) 



Patentazuaeldung 



'^Oentallot-Legierung auf Silber-Basis" 



Die Erfindimg betriff t eine Dentallot-Legierung auf Silber- 
Basis zur Verarbeitimg mit PaUadium-Silber-Dexital-Legierungen* 

Dentallot-Legierungen mttssen ein gutes FlieBverhalten belm 
LSten aufweisent aushartbar und mundbestMndig sein. Ihre 
Arbeitstemperatur aiuB der zu verarbeltenden Oental«-Legierung 
angepaBt seln. Die zum Yerbinden von aus edelmetallhaltigen 
Dental-Legierxmgen gef ormten prothetischen Einzelteilen ver- 
vendeten Dentallot-Legierungen enthalten die gleichen Edel- 
metalle und besitzen meist einen ebenso hohen Edelmetall-Ge- 
halt vie die Dental-Legierungen. Die erforderliche Senkung 
des Schmelzbereichs wird durch Zulegieren von Cadmiuxa und 
Zink erreicht. 

Zum Yerbinden von aus Palladium-Silber-Dental-Legierungen 
gef ertigten prothetischen Teilen miteinander sind Dentallote 
aus cadoiumhaltigen Gold-Silber-Palladiuia-Legierungen mit 
etva 30 Gevichts-?^ Gold im Handel, Diese Legierungen sind gut 
verformbar und besitzen einen relativ niedrigen Schmelzpunkt. 
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Bei der Herstellxing uad Verarljeltung von cadfflixuihaltlgen 
Loten kSnnen unter ungUnstigen Bedingungcn gesundheitliche 
Sch^den auftreten, da Cadnim toxisch tind schon unterhalb 
seines Schmelzpunktes flUchtig 1st \md unter Bildung des 
ebenfalls toxischen Cadmluaoxid-Raucbs lelcht oxldlert wlrd. 

Aus der deutschen Auslegeschrlft 2 417 060 1st elne Hartlot- 
Legierung auf Silber-Basls bekannt, die cadmlumfrel ist. 
Dlese Lot-Leglerung 1st auf Grund Ihrer Zusanunensetzung, sle 
entMlt 15 bis 38 Gewlchts-96 Kupfer und 22 bis 32 Gewlchts-jS 
Zlnk, nlcht fiir zahntechnische Zvecke geelgnet. 

Axafgabe der Erfindung ist es, eine gold- und palladiximbaltlge 
Dentallot-Legierung auf Silber-Basls zu flnden, die cadoluB- 
frel ist, elne gerlngere Dlcbte als die bekannten veiSen 
Dentallot-Leglerungen besltzt und in Farbe und Arbeits- 
temperatur abgestiamt ist auf die Verarbeltung von Palladiua- 
Silber-Dental-Leglerungen. 

Die Aufgabe wlrd gelSst durch eine gold- und palladiumhaltlge 
Dentallot-Legierung auf Sllber-Basls, die erfindxxogsgemafl 
dadurch gekennzelchnet ist, daS sle aus 50 bis 85 Gewichts-Jft 
SUber, 6 bis 15 Gewlchts-96 Gold, 0,1 bis 7 Gewichts-J* 
Palladluffl, 5 bis 20 6ewichts-9i Kupfer und 1 bis 8 Gevlchts-96 
]bidium besteht. Dlese Dentallot-Legierung kann bis zu 6 Ge- 
vi^ts-J( Zinn enthalten. 

Besonders be^^Uirt hat sich die Dentallot-Legierung aus 
69 Gewichts-Jfi Sllber, 12,1 Gewlchts-?6 Gold, 
4,1 Gewichts-?^ Palladium, 11 Gewlchts-S« Kupfer 
und 3,8 Gewlchts-9( Indium 

imd die aus 

69 Gewlchts-56 SUber, 10,2 Gewichts-56 Gold, 
1 6ewlchts-9( Palladium, 11 Gewichts-9( Kupfer, 
5,9 Gewichts-J6 Indium und 2,9 Gewlchts-Jfi Zinn, 
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Die erfindungsgemafie Dentallot-Legienmg ist frei von 
Cadmium, so daB gesundheitliche Schaden nicht zu befUrchten 
sind. Die Farbe der erfindungsgemafien Dentallot-Legierung 
entspricht der der bekaimten weiflen Dental-Legierungen a\af 
Palladium-Silber-Basis, so dafl die Verbindxmgsstellen in 
dam fertigen ZahnersatzstUck nicht oder kam sichtbar sind. 
Auf Grund Ihrer geringeren Dichte ist die erf indungsgemaBe 
Dentallot-Legierung preiswerter als die bisher bekannten 
weiBen Dentallote. Die Liquidustemperatxir, die Arbeit s« 
temperatur und die Dichte von zvei erfindungsgemafien Dentallot- 
Legierungen sind in der Tabelle angegeben. 



T A B E L L E 





Liquidus- 


Arbeits- 


Dichte 




temperatur 


temperatur 




Legierung 




M 




Ag Au Pd Cu In 


870 


880 


10,8 


69/12,1/4,1/11/3,8 






Ag Au Pd Cu In Sn 


805 


810 


10,4 


69/10,2/1/11/5,9/2,9 







Die erf IndungsgemMfie Dentallot-Legierung veist slch durch 
gutes Fliefiverhalten und FeinkSmigkelt ziach dem Erstarren 
aus. 
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